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(57) Abstract 

An eyelash and eyebrow make-up composition consisting of a fatty phase based oo one or more waxes with a melting point of 50-1 10 
C C, and an aqueous phase based on a solution of one or more water-soluble film- forming polymers. The composition contains an emulsifier 
and a microorganism growth inhibitor in die form of a mixture including at least one C 10-20 oxy ethylene glyceryl acylatc and at least one 
second C 10-20 oxy ethylene glyceryl acylate or non-oxyethylene glyceryl acylate, selected such that the final mixture HLB according to 
Griffin is 6-15, and containing 0-14 wt % of one or more class I waxes having a Reinbold standard needle penetration at 25 °C of 1-73, 
and 2-40 wt % of one or more class D waxes having a Reinbold needle penetration at 25 °C of 73-217, the weight ratio of class I wax(es) 
to class D wax(es) being lower than 2. 



(57) Abrege 

La presente invention co u ce rn e une composition de maquHlage des cils et des sourcils constitute d'une phase grasse a base de ciie(s) 
de point de fusion compris entre 50 et 110 °C et d'une phase aqueuse a base de po)ymere(s) filmogene(s) bydrosolubleU) en solution, 
contenant a titre d' agent emulsionnant et d' agent inhibiteur de la croissance des microorganismess un melange comprenant au moins on 
acylate (C10-C20) de glyceryle oxy ethylene et au moins un deuxiemc acylate (C10-C20) de glyceryle oxyethylent ou un acylate de glyceryle 
non oxy ethylene, cboisis de telle sorte que le HLB final au sens de GRIFFIN, dudit melange, soit compris entre 6 et 15, et contenant de 
0 a 14 % en poids de cire(s) I ayant une penctraboo a 1'aiguiBe a 25 °C scion la oorroe REINHOLD comprise entre 1 et 73 et de 2 * 40 
% en poids de cire(s) II ayant une penetration a I'aiguilk a 25 °C scion REINHOLD comprise entre 73 et 217; k rapport en poids cire(s) 
I/cire(s) D etant mferieur a 2. 
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composition de maqulllage des c1 1 s et des sourdls stablHsee par un melange 
de derives oxyethylenes 

La prdsente invention concenie des compositions de maquiUage 
des cils et des sourcils constitude dune phase grasse a base de cire 
dispersde dans une phase aqueuse contenant de(s) polymere(s) 
filmogene(s) hydrosoluble(s), la dispersion etant stabilisde par un 

5 mdlange d'acylates de glycdryle oxydthyldnds ou un melange d'acylates 

de glycdryle oxydthylend(s) et non oxydthyldnd(s). 

Gdndralement, les mascaras sont des Emulsions cire-dans-eau dont 
la stabilitd physique est assuree par la presence d'agents tensio-actifs 
et la stabilitd bacteriologique est assurde par la prdsence de 

10 conservateurs en quantity suffisante. 

Cependant, ces compositions de maquillage sont mal supportdes 
par les personnes ayant les yeux tres sensibles. La presence de certains 
tensio-actifs ou de conservateurs irritants, dans ces produits, 
provoquent chez ces personnes des ddsagrdments de confort. 

15 Les mascaras doivent egalement presenter de bonnes propridtds 

cosmdtiques. En particulier, les cils maquilles doivent etre souples, ce 
qui rend le maquillage confortable pour l'utilisatrice. 

Le but de la presente invention est done de mettre en oeuvrc des 
mascaras stables, preservant la souplesse des cils maquillds et pouvant 

20 etre parfaitement toleres par des yeux sensibles. 

La demanderesse a decouvert de maniere surprenante que certains 
melanges d'acylates de glycdryle particuliers permettaient de stabiliser 
physiquement et bactdriologiquement les compositions de maquillage 
constitutes dune phase grasse a base de cire et dune phase aqueuse & 

25 base de polymfere(s) filmogene(s) en solution. D'autre pan, la 
demanderesse a constatd que ces melanges de tensio-actifs non- 
ioniques dmulsionnants pemienaient d'obtenir des produits de 
maquillage dont les propridtds de toldrance sont satisfaisantes mcme 
pour les yeux les plus sensibles. 

30 Les propridtds bactericides de ces melanges d'acylates de 

glycdryle particuliers permettent d'dvitcr l'utilisation des 
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conservateurs dans les mascaras ou de rdduire notablement leur teneur 
en agents conservateurs et d'ameiiorer ainsi leur tolerance vis-&-vis 
des yeux les plus sensibles. 

La demanderesse a decouvert egalement quen utilisant ces 

5 melanges d'acylates de glyceryle particuliers dans des compositions de 

maquillage contenant une formulation de cire particuliere, on obtenait 
des mascaras pr^sentant a la fois de bonnes proprietes bactericides et 
de bonnes propridtds de souplesse. 

La prfsente invention a done pour objet une composition de 

10 maquillage des cils et des sourcils contenant une phase grasse & base 
d'une formulation de cire particuliere definie ci-apres, et commc 
dmulsionnant et bactericide un melange d'acylates de glyceryle d£funis 
ci-apres. 

L'invention a egalement pour objet un procedd de preparation de 
IS ces compositions de maquillage. 

D'autres objets apparaitront a la lecture de la description et des 
exemples qui suivent. 

Les compositions de maquillage souples des cils et des sourcils 
selon Tinvention sont constitutes d'une phase a base de cire(s) 
20 pr£sentant un point de fusion compris entre 50 et 110°C et d'une phase 
aqueuse a base de polymere(s) filmogene(s) hydrosoluble(s) en 
solution. Elles sont caract6ris£es par le fait qu'elles contiennent : 

(a) de 0 a 14% en poids de cire(s) I ayant un indice de penetration 
a laiguille a 25°C, mesuree selon la nornic REINHOLD, compris entre 

25 1 et 7,5 et de 2 a 40% en poids de cire(s) II ayant un indice de 

penetration mesuree k 25° C selon la merne norme, compris entre 7,5 et 
217; le rapport en poids cire(s) du type I/cire(s) du type II 6tant 
inferieur k 2; et 

(b) commc agent emulsionnant et inhibiteur de la croissance des 
30 microorganismes, un melange comprenant au moins un acylate (C 10 - 

C^q) de glyceryle oxyethyiene et au moins un deuxieme acylate (C 10 - 
Cjq) de glyceryle oxyethyiene ou un acylate (Cjq-Cjq) de glyceryle non 
oxyethyiene, choisis de telle sorte que requilibre hydrophile-lipophile 
ou HLB, au sens de GRIFFIN, final dudit melange soit compris entre 6 
35 et 15. La valeur HLB selon GRIFFIN est definie dans J. Soc. Cosm. 
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10 



Chem. 1954 (volume 5), pages 249-256. 

Lc HLB final du mdlange £mulsionnant est de prfterence compris 
entrc 9 et 13,5. 

Le HLB final d'un melange constitud de deux acylates de 
glyc6ryle A et B selon rinvention, est d£termin6 par le calcul du 
rapport suivant : 

XA x HLB A + YBx HLBB 
HLB final = 



XA + YB 

ou 



XA reprdsente le pourcentage en poids du composant A dans la 
composition finale; 

YB rcprisente le pourcentage en poids du composant B; 
15 HLB A et HLBB sont les HLB respectifs des composants ActB, 

Les acylates de glycdiyle oxy6thyl£n£s et non oxy€thyldn6s 
utilisds selon 1'invention, sont des mono- ou polyesters ayant un degrf 
de saturation de 0 & 3, de pr6f6rence 0. Le nombre de moles d'oxyde 
d'dthylene vane de 0 k 100, de preference de 0 a 30, et de maniere 
20 plus prdfdrfe de 15 a 30. 

Panni les acylates de glycdryle non oxy6thylen6s utilises selon 
rinvention, on peut citer par exemple : 

- le stdarate de glyccryle tcl que le produit vendu sous la 
denomination TEGIN M par la Soci6t£ GOLDSCHMIDT; 

25 - le laurate de glyc6iyle tel que le produit vendu sous la 

denomination IMWITOR 312 par la Soci6t6 HULS. 

Parmi les acylates de glycdryle oxy6thyl6n6s utilises scion 
1'invention, on peut mentionner : 

- le stdarate de glyccryle polyfthoxyld a 30 moles d'oxyde 
30 d f 6thylcne comme le produit TAGAT S vendu par la Socidtd 

GOLDSCHMIDT; 

- I'oteate de glycdryle poly6thoxyl6 & 30 moles d'oxyde d*6thylcne 
comme le produit TAGAT O vendu par la Soci6t6 GOLDSCHMIDT; 

- le cocoate de glyccryle polydthoxyld a 30 moles d'oxyde 
35 d'dthylfcne comme le produit VARIONIC LI 13 vendu par la Soci6t6 
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SHEREX; 

- l'isost6arate de glyc£ryle polydthoxyld k 30 moles d'oxyde 
d'dthylene comme le produit TAGAT L vendu par la Soci6t6 
GOUDSCHMIDT; 

5 - le laurate de glyc^rylc polydthoxylf k 30 moles d'oxyde 

d'fthylfcne comme le produit TAGAT I de la Soci6t£ GOLDSCHMIDT; 

• le trioleate de glyc£ryle poly6thoxyl6 k 25 moles d'oxyde 
d'6thylfcne comme le produit TAGAT TO de la Soci6t£ 
GOLDSCHMIDT. 

10 Les melanges dmulsionnants pr£f£rentiels selon linvention sont 

constitu£s d'un acylate (C^-C^q) de glyc£ryle oxy£thyl6n6 tel que ceux 
indiquds ci-dessus, en parriculier le stfarate de glycdryle oxy6thyl6n6 
dont le nombre d'oxyde d'dthylene est compris entre 15 et 30 et du 
stdarate de glycdryle. 

15 Le melange fmulsionnant selon la prdsente invention est present 

dans les compositions de Tinvention dans une proportion comprise 
entre 0,5 et 15% en poids, de prifdrence entre 3 et 13% en poids par 
rapport au poids total de la composition. 

Les cires utilisdes conformdment k la prdsente invention ont tin 

20 point de fusion compris entre 50 et 110°C et un indice de p£n6tration k 
25°C mesurde selon la norme REINHOLD compris entre 1 et 7,5 
(classe I) ou entre 7,5 et 217 (classe II). 

Le principe de la mesure de la pdndtration d'une aiguille selon A. 
WARTH REINHOLD est ddcrit dans "The chemistry and technology 

25 of Waxes" by Albin. WARTH REINHOLD, publishing corporation 
New York, 1947. II consiste k mesurer la profondeur, exprimde en 
millimetres, k laqueUe pdnetre une aiguille normalisde (pesant 100 g) 
placde sur la cire pendant 5 secondes. 

Les cires utilisfes conformfment k l'invention sont choisies parmi 

30 les cires animales, les cires v6g6tales, les cires min£rales, les cires 
synthetdques et les fractions diverses de cires naturelles; toutes ces 
cires prgsentant les deux caractlristiques indiqufes ci-dessus. 

Les cires de classe I sont choisies notamment parmi la cire de 
Candellila, la cire de Camauba, la cire d'Ouricuri, la cire de canne k 

35 sucre, certaines cires de polydthylene de poids mol6culaire tel qu'elles 
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repondent aux criteres des cires I. 

EUes sont prfsentes dans des proportions comprises entre 0 et 
14% en poids par rappon au poids total de la composition. 

Les cires de classe II, selon Tinvention, sont choisies notamment 
5 parmi la cire d'abeilles, les cires de lanoline, les cires de paraffine, les 

cires de cdrasine, les cires microcristallines, les ozokerites, les 
spermaceti, certaines cires de polyethylene de poids moieculaire tel 
qu'elles repondent aux criteres des cires II, les huiles vdgltales 
hydrog6n6es. 

10 Parmi les huiles vdgdtales hydrog6n6es f on peut citer les circs de 

jojoba hydrogdn£es et les huiles hydrog£nees qui sont obtenues par 
hydrog£nation catalytique de corps gras composes de chaine grasse 
lin^aire ou non en Cg-C 3 2 et qui ont les qualites correspondant k la 
definition des cires. On peut citer notamment lliuile de tournesol 

15 hydrog£n£e, Thuile de ricin hydrogenee, l*huile de coprah hydrogenee 

et la lanoline hydrogenee. 

EUes sont presentes dans la composition de Tinvention dans des 
proportions comprises entre 2 et 40% en poids, et de preference entre 
2 et 30% en poids par rapport au poids total de la composition. 

20 Le rapport en poids cire(s) I/cire(s) II est de preference inferieur & 

1,25. 

De fa?on preferentielle, les compositions de maquillage selon 
Tinvention se presentent sous forme d'dmulsion cire-dans-eau dont la 
taille des panicules de cire dispersee est superieure a 1 \im. Cette 
25 forme particuliere d'emulsion permet de reduire davantage la teneur en 
conservateurs par rapport a une microemulsion (microdispersion de 
particules de cire dont les dimensions sont inferieures a 1 pn) pour 
une actvite bactericide equivalente. 

Conformement a une autre caracteristique des compositions selon 
30 Tinvention, le rappon en poids du melange emulsionnant mis en 
oeuvre & la quantite de cire mise cn oeuvre est compris entre 0,10 et 
0,6, de preference entre 0,3 et 0,5. 

Les compositions selon la prfsente invention peuvent contenir 
aussi des charges. Les charges sont soit colorfes (pigments), soit non 
35 colorees. 
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Les pigments utilisables conformdment & 1'invention sont choisis 
parmi les pigments mindraux, les pigments organiques et les pigments 
nacrds. 

On peut citer, & titre d'exemples de pigments mindraux, le dioxyde 

5 de titane (rutile ou anatase) 6ventueUement traitd en surface et codifif 

dans le Color Index sous la rdfdrence (CI 77 891), les oxydes de fer 
noir, jaune, rouge (CI 77 499 - CI 77 492 - CI 77 491) et le violet de 
manganese (CI 77 742), le bleu outremer (CI 77 007), l'oxyde de 
chrome (CI 77 288), ITiydrate de chrome (CI 77 289), le bleu ferrique 

10 (CI 77 510). 

Les pigments organiques sont choisis, en paniculier, parmi le noir 
de carbone, les pigments D et C red n°19 (CI 45 170), D et C red n°9 
(CI 15 585), D et C red n°21 (CI 45 380), D et C orange n°4 (CI 15 
510), D et C orange n°5 (CI 45 370), D et C red n°28 (CI 45 410). D et 

15 C red n°13 (CI 15 630), D et C red n°57 (CI 15 850), D et C yellow 
n°23 (CI 19 140), D et C red n°36 (CI 12 085). D et C Acid red n°95 
(CI 45 425), D et C yellow n°6 (CI 15 985), D et C red n°30 (CI 73 
360), D et C red n°3 (CI 45 430), et les laques h base de carmin de 
cochenille (CI 75 470). 

20 Les pigments nacrds peuvent etre choisis parmi les pigments 

nacrds blancs tels que le mica recouvert d'oxyde de titane, 
Toxychlorurc de bismuth, les pigments nacrds colords tels que le mica 
titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec du bleu ferrique, de 
Toxyde de chrome, etc., le mica titane avec un pigment organique du 

25 type prdcitd, ainsi que ceux a base d'oxychlorure de bismuth. 

Les pigments, lorsqu'ils sont utilises, - sont presents dans des 
proportions de 0,5 a 10% en poids par rappon au poids total de la 
composition suivant la coloration et Tintensitd de la coloration que 
Ton cherche a obtenir. 

30 Les charges non colorees sont choisies notamment parmi : 

- le talc, qui est un silicate de magnesium hydratd sous forme de 
parricules g6n£ralement de dimensions infdrieures k 40 ^m; 

- les micas, qui sont des aluminosilicates de compositions varices 
qui se pr6sentent sous la forme d'ecailles ayant des dimensions de 2 a 

35 200 nm, de prfference de 5 a 70 |im et une dpaisseur de 0,1 a 5 nm, de 
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preference de 0,2 k 3 Jim. Les micas pcuvent etre dorigine narurellc 
(par cxemplc muscovite, margarite, roscoelithe, lipidolhite, biotite) ou 
d'origine synthetique; 

- Tamidon, en particulicr Tamidon de riz; 

5 - le kaolin qui est un silicate d'aluminium hydrate, qui sc prdsente 

sous la forme de particules de foime isotrope ayant des dimensions 
gdndralement inffrieures & 30jim; 

- les oxydes de zinc et de titane, general ement utilises sous la 
forme de particules ayant des dimensions ne d£passant pas quelques 

10 micrometres (ou meme inferieures a 1 |im dans le cas de 1'oxyde de 
titane); 

- le carbonate de calcium; 

- le carbonate ou ITiydrocarbonate de magnesium; 

- la cellulose microcristalline; 

15 - les poudres de polymeres synthetiques, telles que le 

polyethylene, les polyesters (par exemple isophtalate ou t6r6phtalate 
de polyethylene), et les polyamides (par exemple le nylon); les 
tdflons. 

Ces charges peuvent reprdsenter jusqu'a 10% du poids total de la 
20 composition. 

Pigments et charges peuvent etre enrobes par des substances telles 
que des acides amines, des silicones, des sels metalliques ou du 
collagene, ou tout autre traitement permettant de modifier leur etat de 
surface. 

25 Le (ou les) polymere(s) hydrosoluble(s) contenu(s) dans la phase 

aqueuse est (ou sont) choisi(s)-notamment dans le groupe forme par : 

* les derives de proteines d'origine animale ou vegetale et plus 
particulierement les derives de keratine, tels que les hydrolysats de 
kdratine et les keratines sulfoniques; 

30 • les derives de cellulose, tels que lTiydroxyethylcellulose, 

lTiydroxypropylcellulose, la methylcellulose, rethylhydroxyethyl- 
cellulose, la carboxymethylcellulose, ainsi que les derives quatemises 
de la cellulose; 

- les polymeres acryliques, tels que les polyacrylates et les poly- 
35 methacrylatcs, ainsi que les copolymeres acryliques; 
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- les polyvinylpyrrolidones et les copolymeres vinyliques, tels que 
le copolymere de lather methylvinylique et de Tanhydre maldique ou 
le copolymfere de Tacdtate de vinyle et de Tacide crotonique; 

- les polymfcres naturels, tels que : 

. les gommes arabiques, la gomme de guar, les derives de 
xanthane et la gomme de karaya; 

. les alginates et les carraghdnates; 

. les glycoaminoglycanes, l'acide hyaluronique et ses derives; 
. l'acide desoxyribonucleique et ses sels. 

La concentration en polymere(s) hydrosoluble(s) dans la solution 
aqueuse est comprise de preference entre environ 0,1 et 20% en poids 
de matieres actives, et la concentration en phase aqueuse par rapport 
au poids total de la composition est comprise de preference entre 30 et 
70%. 

Les compositions selon Tinvention peuvent egalement contcnir, en 
plus des composants mentionnds precedemment, des ingredients 
utilises de fa?on classique dans les compositions de maquillage pour 
les cils et choisis notamment paimi les adoucissants, les 
conseivateurs, les s6questrants, les parfums, les epaississants, les 
huiles, les silicones, les agents de cohesion, les polymeres non- 
filmogenes, les agents alcalinisants ou acidifiants et les agents 
reconnus pour leur action benefique sur les cils, tels que les vitamines 
ou les acides amines. 

Les compositions de maquillage selon Tinvention se presentent 
sous forme de mascara. 

La presente invention a egalement pour objet un procede de 
preparation d'une composition de maquillage des cils et des sourcils, 
telle que definie ci-dessus. Cc procede est caracterise par le fait que : 
• dans unc premiere etape, on melange les composants de la phase 
grasse, le melange emulsionnant tensio-actif et les eventuels additifs 
liposolubles; 

- dans une seconde etape, on ajoute au melange obtcnu, les 
charges et/ou pigments eventuels; 

- dans une troisieme etape, on disperse dans le melange resultant 
la phase aqueuse comenant le (ou les) polymere(s) filmogene(s) 
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hydrosoluble(s) et les eventuels additifs et/ou ingredients acrifs 
hydrosolubles, dans la phase grasse. 

Un autre objet de Tinvenrion consiste en lutilisation des melanges 
emulsionnants k base d'acylates de glyedryle* tels que ddfinis 
5 pr6c6demment t comme agents inhibiteurs de la croissance microbienne 

dans des Emulsions cosmdtiques. 

La demanderesse a constat^, de maniere surprename, que les 
melanges Emulsionnants selon Tinvention prdsentaient des propri£t6s 
inhibitrices vis-a-vis de la croissance de souches microbiennes 
10 responsables de la contamination d'dmulsions cosmdtiques aussi bien 
au cours de leur fabrication que de leur utilisation. On peut citer en 
parriculier les souches suivantes : 

Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa 
15 Streptococcus faecalis 

Candida albicans 

Aspergillus niger 

Les exemples qui suivent servent a illustrer Tinvention sans 
toutefois presenter un caractere limitatif. 
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EXAMPLES 

Dans tous les exemples qui suivent, on determine pour chaquc 
foimule cosmdtique, de fa9on quantitative, le pouvoir inhibiteur sur un 
spectre microbien constitud de souches de collection (American Type 
Culture Collection) reprdsentant les contaminants potentiels des 
5 produits cosmdtiques, aussi bien au cours de leur fabrication que de 

leur utilisation. 

Ce spectre est composd de 5 microorganismes : 
Escherichia coli (Bactdrie Gram -) 

Pseudomonas aeruginosa (Bactdrie Gram -) 

10 Streptococcus faecalis (Bact€rie Gram +) 

Candida albicans (Levure) 
Aspergillus niger (Moisissure) 

Le pouvoir inhibiteur est determine selon une mdthode bas£e sur 
la contamination artificielle de chaque formule cosmdtique par un 

15 spectre microbien ddfini, avec suivi de Involution de cette 

contamination dans le temps. 

Chaque composition a tester est prfalablement soumise & un 
controle de proprete microbiologique avant d'etre divisde en 5 
fractions de 20 grammes. 

20 Chacune de ces fractions est ensuite inoculde par un des micro- 

organismes prdeddemment cite, de maniere a aboutir k une 
concentration microbienne d'environ 10 6 germes par gramme de 
produit. 

Les 6chantiIlons inoculds sont mis a incuber 7 jours a 22°C, puis 
25 sont repris afin d*£valuer leur niveau de contamination par la mdthode 
Pasteurienne traditionnelle. 

La difference entre le niveau contamination initial et celui apres 7 
jours de contact geimes/produit, permet de mesurer le pouvoir 
inhibiteur de la formule. 
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EXEMPLES T et T7 



20 



25 



n 

(comparatii) 



- Stdarate d'axninomgthyl propanediol 





(tensio-actif anionique) 




8.6 


5 


• Oldate d'aminomdthyl propanediol 
(tensio-actif anionique) 

- Stdarate de glycciyle (TEGIN M de GOLDSCHMIDT) 

- PEG 30 stdarate de glycdryle (TAGAT S de GOLDSCHMIDT) 


3 

7.3 


4.1 




- Pigments 


5.7 


5.7 


10 


- Paraffine (durete = 15) 


17.5 


17.5 




- Cire de Camauba (duretd =1) 


4.4 


4,4 




- Polymere hydrosoluble 


1.2 


1.2 




- Butyl paraben 


0.1 


0.1 




- Methyl paraben 


0.2 


0.2 


15 


- EDTA disodique 


0.1 


0.1 




- Agent neutralisam 


0.05 


0.05 




- Alcool phenyl dthylique 


0.5 


0.5 




• Eau qsp 


100 


100 



Le mascara I est conforme a Tinvention. Le HLB du m61ange 
dmulsionnant stdarate de g]yc6ryle/PEG 30 stdarate de glyedryle est de 
11,8. 

Lc mascara II est un contre-type selon Tart anterieur, contenant 
des tensio-actifs anioniques. 

Le mascara I prdsente un meilleur pouvoir inhibiteur, vis-fc-vis des 
microorganismes, que le mascara II. 

Le mascara I est souple et est bien support^ par les personnes 
ayant les yeux ties sensibles. 
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EXEMPLES HI et IV 

m rv 

(comparaiiO 



5 



10 



15 



- jvicinyigiucose sesquisicaiaic iicnsio-acui non-ioniqucj 






(Oiucate oj ^Amcrcnoi,; 






- rtu *X) rneinyigiucosc scsquisicaraic vicnsio-acui 






non-ionique) (Glucamate SSE) 


2,1 




- Stdarate de glycdryle (TEGIN M de GOLDSCHMIDT) 




2.6 


- PEG 30 st€arate de glyc^iylc (TAGAT S de GOLDSCHMIDT) 




7.9 


- Cire d'abeilles (durete* =14) 


19,5 


19.5 


- Butyl paraben 


0.1 


0.1 


- Pigment 


5 


5 


- Polymere hydrosoluble 


4,8 


4.8 


- Mdthyl paraben 


0,2 


0.2 


- EDTA disodique 


0,1 


0.1 


- Agent neutralisam 


0,04 


0.04 


- Alcool phenyldthylique 


0.5 


0.5 


- Vitamine 


1 


1 


- Eau qsp 


100 


100 



20 Le mascara IV est conform e a Tinvenrion. Le HLB du melange 

dmulsionnant st6arate de glyc6ryle/PEG 30 stearate de glycdryle est de 
13.5. 

Le mascara m est un contre-type selon Tart anterieur, contenant 
un tensio-actif non-ionique different des acylates (C^-C^q) de 
25 glycfryle de l'invention. 

Le mascara IV pr£sente un meilleur pouvoir inhibiteur, vis-2fc-vis 
des microorganismes . que le mascara HI. 

Le mascara IV est souple et est bien support^ par les personnes 
ayant les yeux tres sensibles. 
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EXEMPLE V 

• Laurate de glycdryle 3 f 5 
(IMWITOR 3 12 dc HULS) 

- PEG 30 glyceryl cocoate 8 
(VARION1C LI 63 de SHEREX) 

• Pigment 6 

- Cire d'abeilles (duret£ =14) 10 

- Paraffine (durct6 = 15) 6 

- Cire de Cainauba (duret6 =1) 3 

- Polymeres hydrosolubles 3 

- Methyl paraben 0,2 

- Propyl paraben 0,1 

- EDTA disodique 0,05 

- Eau qsp 100 



Le HLB du mdlange laurate de glycdryle/PEG 30 cocoate de 
glycdryle est de 1 1,9. 

Le mascara ainsi obtenu pr^sente un bon pouvoir inhibiteur et un 
bon confort h Tutilisation. II est de plus bien suppond par les 
20 personnes ayant les yeux tres sensibles. 



WO 95/15741 



PCT7FR94/01444 



14 



EXJEMPLE vi 







St6arate de glycdryle oxy^thyldnd & 30 moles 




d'oxyde d^thylene 


5,15 


Circ de Carnauba (duretf =1) 


12 


Parafflne (durct6 =15) 


8 


Pigments 


2 


Polymeres hydrosolubles 


6.5 


Neutralisant qs pH = 7 




Conservateurs qs 





10 - Eau qsp 100 

Le mascara applique sur les cils conserve a ceux-ci leur souplesse. 
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REVENDICATIONS 

1. Composition de maquillage des cils et dcs sourcils, constim6c 
d'unc phase grasse k base de cire(s) ayant un point de fusion compris 
entrc 50 et 110°C et une phase aqueuse a base de polymere(s) 
filmogcne(s) hydrosoluble(s) en solution, caracterisee par le fait 

5 qu'elle contient : 

(a) de 0 k 14% en poids par rapport au poids total de la composition, 
de cire(s) I ayant un indice de penetration k I'aiguille a 25 °C selon la 
norme REINHOLD, compris entre 1 et 7,5, et de 2 a 40% en poids de 
cire par rapport au poids total de la composition de cire(s) II ayant un 

10 indice de penetration k I'aiguille k 25 °C selon la meme norme, compris 
entrc 7,5 et 217; le rapport en poids cire(s) du type I/cire(s) du type II 
£tant infdrieur a 2; 

(b) et k titre d'dmulsionnant et d'agent inhibiteur de la croissance de 
microorganismes, tin melange comprenant au moins un acylate (Cjq- 

15 C20) de glyceryle oxy6thyl6n6 et au moins un deuxieme acylate (C 10 - 
C20) de glyceryle oxy6thy!6ne ou un acylate (Cjq-C^q) non 
oxy ethylene, choisis de telle sorte que le HLB, au sens de GRIFFIN, 
final dudit melange soit compris entrc 6 et 15. 

2. Composition selon la rcvendication 1, caracterisee par le fait que 
20 les acylates de glyceryle oxyethylenes et non oxyethylenes du melange 

emulsionnant sont des mono- ou polyesters de glyceryle dont le degr€ 
de saturation varie de 0 k 3 et pour lesquels le nombre de moles 
d'oxyde d'ethylene varie de 0 a 100. 

3. Composition selon la rcvendication 1 ou 2, caracterisee par le fait 
25 que les acylates de glyceryle oxyethylenes sont choisis parmi le 

stearate de glyceryle, Foieate de glyceryle, le cocoate de glyceryle, le 
laurate de glyceryle et l'isostearate de glyceryle polyethoxyies ayant 
30 moles d'oxyde d'ethylene et le trioleate de glyceryle polyethoxyie 
ayant 25 moles d'oxyde d'ethylene. 
30 4. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 & 3, 

caracterisee par le fait que les acylates de glyceryle non oxyethylenes 
sont choisis parmi le stearate de glyceryle et le laurate de glyceryle. 
5. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 k 4, 
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caracterisee par le fait que le melange dmulsionnant est consume d un 
acylate de glycdryle oxy6thyldn6 et du stearate de glyceryle. 

6. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 & 5, 
caract6ris<fe par le fait que le melange emulsionnant d'acylate de 

5 glyc6ryle est compris dans une proportion de 0,5 k 15% en poids par 

rapport au poids total de la composition. 

7. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, 
caracterisee par le fait que les cires prdsentes dans la phase grasse 
sont choisies parmi les cires mineralcs, les cires synthdtiques, les cires 

10 animales pnfsentant un point de fusion compris entre 50 et 110°C ct 
une penetration a Taiguille a 25 °C selon la norme REINHOLD 
comprise entre 1 et 7,5 (groupc I) ou comprise entre 7,5 et 217 
(groupe II). 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, 
15 caract6risee par le fait que les cires du type I sont choisies parmi la 

cire de Candellila, la cire de Carnauba, la cire d'Ouricuri, la cire de 
canne k sucre, des cires de polyethylene dont le poids moldculaire est 
tel qu'elles soient de type L 

9. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 8, 
20 caracterisee par le fait que les cires du type II sont choisies parmi la 

cire d'abeilles, les cires de lanoline, les circs de paraffine, les cires de 
cdrasine, les cires microcristallines, les ozokerites, les spermaceti, des 
cires de polyethylene dont le poids moleculaire est tel qu'elles soient 
de type n, les huiles vegetales hydrogenees. 
25 10. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 & 9, 

caracterisee par le fait que le rapport en poids cire(s) de type I/cire(s) 
de type II est inferieur a 1,25. 

11. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 h 10, 
caracterisee par le fait quelle contient de 2 a 30% en poids par rapport 

30 au poids total de la composition de cire(s) du type II. 

12. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 i 11, 
caracterisee par le fait quelle se presente sous fonme d'emulsion cire- 
dans-eau, dans laquelle les particules de cire dispersee ont des 
dimensions superieures a 1 fim. 

35 13. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 & 12, 
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caractdrisde par le fait que le rapport en poids du melange 
dmulsionnant d'acylates de glyedryle par rapport k la cire est compris 
entrc 0,1 et 0 t 6. 

14. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 13, 
5 caractdrisde par le fait qu'clle contient en outre des charges colordes 

ou non colordes. 

15. Composirion selon Tune quelconque des revendications 1 a 14, 
caractdrisde par le fait que le (ou les) polymere(s) hydrosoluble(s) 
fllmogene(s) contenu(s) dans la phase aqueuse est (sont) choisi(s) dans 

10 le groupe constitud par : 

- les ddrivds de prolines d'origine animale ou vegetale; 

- les ddrivds de cellulose; 

- les polymeres acryliques; 

- les polyvinylpyrrolidones et les copolymeres vinyliques; 

15 - les gornmes arabiques, la gomme de guar, les ddrivds de xanthane, 

la gomme de karaya, les alginates, les carraghdnatcs. les 
glycoaminoglycanes, 1'acide hyaluronique et ses derives, Tacide 
ddsoxyribonucldique et ses sels. 

16. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 h 15, 
20 caractdrisde par le fait que la concentration en polymere(s) hydro- 

soluble(s) filmogene(s) dans la solution aqueuse est comprise entrc 
environ 0,1 et 20% en poids en matiere active, et que la concentration 
en phase aqueuse est comprise entre 30 et 70% en poids par rapport au 
poids total de la composition. 

25 17. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 k 16, 

caractdrisde par le fait qu'elle contient en plus des adoucissants, des 
conservateurs, des sdquestrants, des parfums, des dpaississants, des 
huiles, des silicones, des agents de cohdsion, des polymdrcs non 
filmogenes, des alcalinisants ou des acidifiants, des vitamines ou des 

30 acides aminds, ou autre additif ou agent actif classique utilisd dans les 
compositions de maquillage pour cils. 

18. Utilisation d'un mdlange comprenant au moins un acylate 
(Cjq-C^q) de glyedryle oxydthyldnd et au moins un deuxieme acylate 
(C 10 -C2o) de glyedryle oxydthyldnd ou un acylate non oxydthyldnd, 

35 choisis de telle sorte que le HLB final, au sens de GRIFFIN, dudit 
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melange, soit compris entre 6 et 15, comme agent inhibiteur de la 
croissance de microorganismes dans des Emulsions cosm6tiques. 
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